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Patentanspriic he : 

( 1 . Jldehrschichtiges Etikett mit einer biegsamen durci;- 
sichtigen bzw. lichtdurchlassigen Kunststoffblie aui desn 
einor Seite ein eine Information enthaltender Aufdruck seiten- 
verkehrt aufgedruckt ist, una einer mii der bedruckten Seite 
der Kunststoffolie verbunoenen SchiJit aus druckempf indliohea 
Klebstoff, dadurch gekennzeichnet, daB der die Information 
beinhaltende Aufdruck (4) eine grbBere ilaf tfahigkeit gegeniiber 
der druckempf indlichen Klebstoff schicht (5) als gegeniiber der 
Kunststoffolie (2) aufweiet, urn be i einem Versuch nach Auf- 
bringen des mehrschichtigan Et ike its (1) a\:f einen Gegenstand 
(8) dieses von dem Gegenstand zu entfernen, eine Trennung der 
Kunststoffolie (2) von der druckempf indlichen Klebstoff schicht 
(5) zu bewirken, wobei wenigstens ein eine unzulacsige Verande- 
rung anzeigender Teil des Aufdrucks (4) auf wenigstens einem 
Teil der auf dem Gegenstand (8) verbleibenden Klebstoff- 
schicht (5) haftet. 

2. Mehrschichtiges Etikett nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB an der freiliegendaa Seite (6) der druck- 
empf indlichen Klebstoff schicht (5) eine diese bedeckeude Abzieh- 
folie (7) vorgesehen ist. 

3. Mehrschiuhtiges Etikett nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kunststoffolie (2) eine Polyesterfolie 
ist. 

4. Mehrschichtiges Etikett nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Haf tfahigkeit der Klebstoff schicht (5) 

gegeniiber der PlSche, an der das mehrschichtige Etikett (1) 
befestigt ist, und gegeniiber dem Aufdruck (4) groBer ist als die 
Haf tfahigkeit des Aufdrucks (4) gegenuber der auBeren Kunst- 
stoffolie (2). 

8 09818/095? " 11 " 



2748498 



- X- 

z 

5. Verfahren sum ilerstellen eines mehrscbichtigen Sti- 
ketts nach Ansnruch 1, gekennzeichnot ciurch die fclgenden 
Verf ahrensschritte: 

(a) seitenverkehrtes Aufdrucken einer Information au:r* eine 
durchsichtige bzw. lichtdurci.lassire Kunststoffolie (2), 

(b) Au., br.ngen eincr Schicht CO aus druckerapf indlchem Kleb- 
stoff auf die bedruckte Seite der Kunststoffolie (2), wobei der 
Aufdruck eine groBere Kaf tfahigkeit gegeniiber der druckempf ind- 
lichen Klebstoff schicht (5) ale gegeniiber der Kunststoffolie 
(2) aufv/eist, so dafi nach Aufbringen des raehrschichtigen Eti- 
ketts (1) auf einen Gegenstand (8) bei einem Versuch, dieses 
von dem Gegenstand abzulosen, die Kunststoffolie (2) v^n der 
druckempf indlichen Klebstoff schicht (5) getrennt wird, wobei 
wenigstens ein eine unzulassige Veranderung anzeigender Teil 
des Auidrucks (4) auf wenigstens e±nem Teil der auf dem Gegen- 
stand (8) verble -benaen druckempf indlichen Klebstoff schicht 

(5) haftenHeibt. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Kaf tfahigkeit der Klebstoff schicht (5) gegeniiber der 
Flache, an der das mehrschichtige Etikett (1) befestigt ist, 
und gegeniiber dem Aui'druck (4) groBer ist als die Haf tfahigkeit 
des ^ufdrucks (4) gegeniiber der auBeren Kunststoffolie (2). 
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Va/Z/Sd-M-312-G 
MONARCH MARKING SYSTEMS, INC., Dayton, Ohio 45401 /USA 
Mehrschichtiges Etikett 



Die Erfindun£- betrifft ein mehrschichtiges Etikett 
zum Bezeichnen von Gegenstanden, das bei einem Versuch, 
es auf einen anderen Gegenstand zu ubertragen, zerstort oaer 
so weit verunstaltet wird, da6 seine Ubertragung feststell- 
bar ist. 

Gegenstande werden haufig gekennzeichnet mit der Ab- 
sicht, daB die Kennzeichnung des Gegenstandes entweder "per- 
manent" oder besonders charakteristisch fiir den gekennzeich- 
neten Gegenstand ist. Solche Kennzeichnungen sind beispiels- 
weise Inf ormationen iiber den Eigentiimer, laufende Nummern, 
Lizenzen, Bewilligungen, gesetzlich vorgeschriebene Inf or- 
mationen bzw. Bestatigungen, daB der Gegenstand bestimmte 
Eigenschaf ten aufweist oder gewissen gesetzlichen Verord- 
nungen entspricht. 

- ? - 
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Hierfiir wercen verscbiedetie Veriahren angewandt. Die 
Verwendung geeigneier uno verbal tnismaBig billiger Etiketten 
bietet iuaoiern Problerae, als das Etikett v^n einem Gegenstand 
auf nicht leicht f eststellbare V/eise auf einen anderen iiber- 
tragen werden kann, wodurch die Gultigkeit dor auf dem Etikett 
enthalienen Information beaweifelt werden kann. 

Die US-PS 3 152 901 zeigt eine Kreditkarte, die, wenn 
ihre einselnen Schichten v.,neinanaer gelbst werden, ein verun- 
staltetes fotugraf isches Bild ergibt. Der Grundgedanke dieser 
Srfindung unterscheidet sich wesentlich von dem hier be- 
schriebenen. 

Die US-PS 3 494 cJI S zeigt ein mehrschichtiges Etikett 
mit "versenktem" Auidruck. 

Die US-PS 3 925 f j84 zeigt ein mehrschichtiges Abdich- 
tun;:sband, das unter_anuerem durch die Verwendung von Kleb- 
stoff schichten verschiedener Bindef estigkeit falschungssicher 
ict. 

Durch die Erfindung soil ein mehrschichtiges Etikett 
geschaffen werden, das zum Bezeichnen von Gegenstanden insofern 
zweckmafiig i*t, als bei einem Versuoh, das Etikett auf einen 
anderen Gegenstand zu ubertragen, dieses zerstbrt oder so weit 
verunstaltet wird, dafl seine Ubertragung feststellbar ist. 

Das Etikett bestent aus mehreren Schichten, und zwar 
einer duchsichtigen bzw. lichtdurchlassigen auBeren Folie, 
an deren Innenflache ein eine Information vermittelnder Auf- 
druok angebracht ist, und einer die bedruckte Innenflache be- 
deckenden druckempf indlichen Klebstuff schicht. Der Aufdruok 
weist der aufieren Fclie gegenuber eine geringere Haf tfahigkeit 
auf als gegenuber der Klebstoff schicht. Die Kaf tfahigkeit 
des Klebstoff s gegenuber der Flache, an der das raehrschichtige 
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Etikett haftet bzw. in Beiiu t ; aui den Auidruck ist grGBer 
als die Kaftfahigkeit des Auidruoks in Bezug auf die auBere 
Folie. 

Bei einer bevorzugten Au> f iihrungsi orin ii>t die Ireie 
Seite der Klebstoff schicht des Etiketts mit einer Abzieh- 
folie bedeckt. 

Sobaid das Etikett einmal aui eine Unterlage aufgebracht 
worden ist, werden bei einem Versuch, das Etikett abzulosen, 
dessen Schichten derart voneinander getrennt, dafi die auBere 
Folie abgetrennt wird und wenigstens ein Teil der an der 
Unterlage haftenden Klebstoff schicht suriickbleibt, an der 
wenigstens ein Tell des Aufdrucks haftet. 

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Er- 
findung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung. Auf der 
Zeichnung ist die Erfindung beispielsweise veranschaulicht, 
und zwar zeigen 

Fig. 1 eine schematised Darstellung des erf indungsgemaBen 
Etiketts mit einer an ihrem Platz befindlichen 
Abziehfolie,und 

Fig. 2 eine Darstellung des auf einen Gegenstand aufge- 

brachten Etiketts mit teilweise getrennten Schichten. 

Fig. 1 zeigt ein Etikett 1 gemaB der Erfindung, das 
eine auBere Sdicht aus eiuer biegsamen durchsichtigen bzw . 
lichtdurchlassigen Kunststoff-Folie 2 aufweist. Die Folie ist 
geniigend durchsichtig bzw. lichtdurchlassig, um einen auf 
ihrer einen Seite angebrachten Auidruck durch die Folie hin- 
durch sichtbar.zu machen. Die chemische Zusammensetzung der 
Kunststoff-Folie ist unwesentlich, so lange sie eine fur die 
beabsichtigte Verwendung geeignete Integritat aufweist und eine 
Oberflache bildet, die geeignete spater beschriebene Haft- 

- 4 - 
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eiKenschaften fur Farbstuffe hat. Vorzugsweise werden Polyester- 
Folien, beispielsweise Kondensationsprodukte aus Terephthalsaure 
und einem Glycol, beispielsweise einem Athylenglyool, oder 
Isophthalsaure una einem Glycol oaer Gemisoh aus Terephthal- 
saure una Isoph-thalsaure unci einem Glycol verwendet. Eine 
besoncers geeiguete Folie dieser Art ist ein unter der Han- 
delsbezeichnun;; "Hylar" bekanntes stark ausgerichtetes (highly 
oriented) Popster. Andere zweckmaBige Polymerfolien sind 
sulche aus Acrylpolymerisaten bzw. iiischpolymerisaten; Zellu- 
losepolymeren, z.B. Zelluloseazetat, Zelluloseazetatbutyrat, 
Zelluloseazetatpropiunat und Gemischen aus diesen; Polyole- 
finen, beispielsweise Homo- und Hischpolymerisaten aus Athylen 
oder Propylen; Polys tyrol, Polycarbonaten und Vinylchlorid- 
Polymerisaten una -Hischpolymerisaten einschlieBlich solchen 
Polymerisaten, die mit eigenschaf tsverandernden Hilfsstoffen 
verbunden sind, wie sie in der Folientechnik bekannt sind. 

An der Innenflache 3 der auBeren Folie 2 befindet sich 
ein seitenverkehrt auigebradter Aufdruck 4 (in der Zeichnung 
ubertrieben dick dargestellt) aus Buchstaben, Zahlen, V/ortern, 
Zeichnungen, Strichkodierungen oder anderen Formen von durch 
Menschen oder Haschinen lesb-aren Informationen. Das Druck- 
verfahren ist nicht kritisch und kann auf jede beliebige 
zum Bedrucken von Kunststoffolien geeignete Weise, beispiels- 
weise in Gummidruck-, Buchdruck- oaer Graviertechnik durch- 
gefiihrt werden. 

Die chemische Zusammensetsung des fiir den Aufdruck 4 
verwendeten Farbstoffs ist nicht kritisch, jedoch muB der 
Farbstoff einen Aufdruck erzeugen, der eine groBere Haft- 
fahigkeit, d.h. Haftung gegeniiber der Klebstof f schicht 5 als 
gegeniiber der Innenflache 3 der auBeren Folie 2 besitzt. Im 
allgemeinen weist der verwendete Farbstoff eine Haftung an 
der auBeren Folie 2 auf, die normalerweise im Vergleich 
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zu normalen MaBstaben fiir das Bedrucken von Folien ale "schlecht" 
zu bezeichnen ist. 

Ein besonders zweckmaBiger Farbstoff ict ein Gummibuch- 
druck-Farbstoff , der aus 10* eines Phthalzyan-Blaupiffments uw 
90* eines Harz-Bindemittel-Gemischs im Verbaltnis 25:75 bestent, 
wobei das Harz ein modif iziertes Phenolharz ist unci das Lbse- 
mittel aus 80 Vol. Athylalkohol, 10 Vol.-* Athylenglycol- 
Monoatbylather und 10. Vol . -* ii-Propylalkohol besteht. 

Bei einer bevorzugten AuLfuhruncsform wurde eine 0,02 ; ; 
mm starke "Mylar "-Folie nit obigem Farbstoff seitenverkehrt 
bedruckt, woraufhin der Druck mit einem aus einer Schlit.duse 
in ca. 1,25 cm Entfernun^; von der bedruckten Seite der Folie 
austretenden Luftstrahl von ca. 60° C getrucknet wurde. 

Die bedruckte Folie wurde dann aui ihrer bedruckten 
Seite mit einer Schioht 5 aus druckempf indlichem Klebstof f 
beschichtet. Die chemiscbe Zusammensetzung ict niuht kritisch, 
so lange die Klebstof fschicht an der Folie 2 genugend haftet, 
um eine einbeitliche Schichteinheit zu biluen, jedocb starker 
am Auf druck und an dem Gegenstand haftet, an dem das Etikett 
befestigt ist, als die Bindefestigkeit zwischen dem Auf druck 
(dem Farbstoff) una der auBer en Folie 2. 

Ein besonders zweckmaBiger druckempf indlioher Klebstof f , 
der in Verbindung mit dem oben beschriebenen Farbstoff brauch- 
bar ist, Ut eine 55*ige Losung eines warmehartbaren Acryllo- 
sungspolymers in 75 Vol.-* Athylazetat und 25 Vol-* Toluol, 
die eine Brookf ieldviskositat von 12 000 - 18 000 Cp bei 25°C 
aufweist. Representative physikalische Daten einer 0,025 mm- 
Trockenschicht dieses auf eine 2 Minuten lang bei etwa 120 C 
(250°F) ausgehartete "Mylar "-Folio aufgebrachten Klebstoffs sind 
wie fulgt: 

, - 6 - 
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Schnellhaftung (Kollball-Ne igungsebene) 
Gefalle 

= 1.2 

Strecke 

160° Ablosehaftfahitfkeil (Council-Testverfahren 

PSTC-1 fur druck- 
empfindliche Bander) 

anfangs = etwa 1 587,0 g 
iiber Kachl- ctv/a 2154,6 g 

20° Haft (etwa 1,2b x 1,25 cm Klebestre.f en, 20 
verchromter Stab, 200 g Gewicht) = 19 
Stunuen 

50° C Kriechen (etwa 2,5 x 1,25 cm Klebestreif en, 
befestigt senkreci.t an einer Platte aus 
rustfreiem Stahl, 250 g Gewicht) = 
24 + Stunden 

Williams Plastometer (100°C) = 1,73 

Bei Verwendung des oben beschriebenen Klebstoffs, der 
selektive Haf teigenschaf ten aufweist, wurde ein mehrschichtiges 
Etikott geschaffen, dessen Schichten sich beim Ablosen von dera 
Gegenstand, an dem es befestigt war, voneinander trennten, Wenn, 
wie in Fig. 2 dargestellt, die Folie 2 vun dem mit dem Etikett 
versehenen Gegenstand angehoben wurde, hielt die Klebstoff- 
schioht 5 den Aufdruck 4 auf dem etikettierten Gegenstand fest, 
wahrend die Folie 2 von dem ganzen oder wenigstens einem we- 
sentlichen Teil des Aufdrucks frei war. Wie in Fig. 2 veran- 
schaulicht, bleiben die Zahlen des Aufdrucks 4 an der Kleb- 
stoffschicht 5 haften, wenn die Folie 2 bis zur Linie x-x' abge- 
lbst worden id. Der links von der Linie x-x« lie'gende Teil des 
Etiketts stellt das Etikett in seiner normalen Erscheinung dar. 
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Wahrend bei der im einzelnen beschriebenen Ausfiihrungs- 
forra die Haf teigenschaf ten der einzelnen Elemente des mehr- 
schiuhttigen Etiketts so gewahlt sind, daB der gesarate uder 
im wesentlichen der gesamte Farbstoff v -n der Folie entfernt 
wird, auf die er ursprunglich aufgedruckt worden ist, konnen 
auoh Farbstoffe und Klebstoffe verwendet werden, die solche 
Haf teigenschaf ten aufweisen, daB nur ein geiinger, jedoch eine 
Falschung anseigender Teil des Aufdrucks von der Folie ent- 
fernt wird, auf die er ursprunglich aufgebracht worden ist. 
Mit anderen V/orten, die relativen Haf teigenschaf ten der Elemente 
des mehrschichtigeu Etiketts konnen so gewahlt werden, dafl bei 
Trennung der einselnen Schiohten voneinander jede gewiinschte 
Menge des Farbs toffs an der Klebstoff schisht bzw. der auBeren 
Schicht haf ten bleibt, solan&e wenigstens eine eine unzulassige 
Veranuerung anzeigende Menge des Farbstoff s an der Klebstoff- 
schicht haftet, die ihrerseits am Gegenstana haften bleibt. 
Zwar kann bei Trennung der Schiohten die gesamfce Klebstoff- 
cchicht am Gegenstand haften bleiben, es ist jedoch v/ichtig, 
daB nur ein eine unzulassige Veranderung arifeigender Teil der 
Klebstoff schicht am Gegenstand haften bleibt. Somit ist es mog- 
lich, daB das Hftvermogen zwischen unbedruckten Bereichen der 
auBeren Folie und der Klebstoff schicht derart beschaffen ist, 
daB wenigstens ein Teil der Klebstoff schicht am unbedruckten 
Bereich der auBeren Folie haftet und bei einem Versuch, das 
Etikett abzulosen, mit der auBeren Folie entfernt wird. 

Bei einer anderen Ausfuhrungsform kann der die Infor- 
mation enthaltende Aufdruck mit wenigstens zwei Farbstoffen 
wesentlich unterschiedlicher Haf teigenschaf ten auf die Innen- 
flache der auBeren Schicht des Etiketts aufgedruckt werden, so 
daB bei nachfolgendem Ablosen des Etiketts der eine Farbstoff 
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3U ssc;.lie61ich bzw. hauptsachlich an der auBeren Schicht haft en 
bleibt, wahrend der andere Farbstoff von der auBeren Schicht 
entfernt wird, auf die er ursprunglich aufgedruckt worden 
i£ t, una ausschlieBlich bzw. hauptsachlich an der Klebstoff- 
cehicht haftet. 

Wahrend die relative Dicke der verschiedenen Schichten 
des mehrschichtigen Etiketts nicht besonaers kritisch ist und 
hauptsachlich durch wirtschaf tliohe Griinde und die fur einen 
besonderen Zweck gewiinschten Eigenschaf ten bestimmt wird, weist 
die auBere Schicht 2 im wesentliohen eine Dicke von etwa 0,0125 mm 
bis etwa 0,15 mm auf, wahrend die Klebstoff schicht eine Dicke 
vor>fetwa 0,0075 mm bis etwa 0,075 mm hat. 

Bei einera weiteren Ausfuhrungsbei spiel der Erfindung ist 
die druckempfindliche Klebstoff schicht mit einer Haf tf estigkeit 
von etwa 2126 g an dem Gegenstand befestigt, wahrend die Haft- 
festigkeit zwischen der auBeren Schicht und dem Farbstoff etwa 
567 g betragt. Die Haf tf estigkeit zwischen der Klebstoff schicht 
und dem Abziehpapier betragt etwa 28,35 g (PSTC-1). 

Zur leichteren Handhabung und Aufbewahrung der Etiketten 
beispielsweise einzeln in Form eines aufgerollten Bandes oder 
einer biegsamen Folie kann, wie aus Fig. 1 ersichtlich, die am 
Gegenstand haftende Flache 6 des Etiketts 1 zeitweilig mit 
einer Abziehfolie 7 bekannter Art, beispielsweise einem mit 
Silikon behandelten Abziepapier abgedeckt sein. Bei einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform ist das Abziehpapier ein an seiner 
haftenden Kontaktseite mit einem Silikon-Ablosemittel beschich- 
tetes halbgebleichtes Abziehpapier. Ublicherweise wird ein 
Ablosemittel gewahlt, das fest genug ist, urn das Aufbringen 
des Etiketts auf den zu etikettierenden Gegenstand ohne vor- 
heriges Abtrennen der Abziehfolie zuzulassen, dessen Ablose- 
festigkeit jedoch so geriig ist, daB die Abziehfolie, wenn 

8098 1 8/0952 " 9 " 



2748498 

gewiinscht, leicht entf'ernt verden kann, urn die Llebstoff schi^ht 
zum Ankleben freizugeben. Die Ablosef ahigkei t soli geringer 
sein al.. die Haf tfahigkeit des Farbstv>ffs an der aufioren Folie, 
urn eine Trennung der Scidchten des Etiketts bei Entfernen der 
Abziehfolie zu verhincLern. 

Wahrend vorstehend die Erfindung mil ihren ale b£te be- 
trachteten AuLfiihrungsformen beschrieben ist, konnen auoh anaere 
Haterialien, wie sie in der Teeimik bekannt una beschrieben 
sind,verwendet verden. Alle angegebenen Teile uno Prozent- 
satze beziehen sich, falls nicht anders vermerkt, auf das 
Gewicht. 
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5®^HS^zeichenauf stellung^: 

1 Etikett 

2 Kunststoffolie 

3 Innenflache 

4 Aufdruck 

5 Klebstoffschicht 

6 haftende FlSche 

7 Abziehfolie 

8 Gegenstand 
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